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3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: . 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Ersteilung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur SWtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unteriagen 

Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



1 




II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



Datum der EInrelchung des Antrags 
07.04.2004 


Datum der FerUgstellung dieses Bertchts 
09.12.2004 


Name und Postanschrift der mit der Intemationalen Prufung 
beauftragten Behdrde 

— Europalsches Patentamt 

S\ O-80298 MQnchen 
MB) Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bedlensteter ^.^^ 
Muller, M \ Of) j 

Tel. +49 89 2399-8665 



=ormblatt PCT/IPEA/ 409 (Deckblatl) (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER oi~r« n^aanv 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/br U^AJMSU / 

I. Grundlage des Berichts 

1 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
* Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "*P™ n 9hch 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie kerne Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)). 



Beschreibung, Seiten 

1 5 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 .20 eingegangen am 09.09.2004 mit Schreiben vom 09.09.2004 

2 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
" die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undybder 55.3). 

3 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undtoder Aminosauresequenz ist die 
.... international vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden,. das:,,. ... 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtr£glich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen GrQnden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufQgen.) 
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6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 
siehe Beiblatt 

V Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischcn Tatigkeit und der 
geSerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung m 
Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-20 

Nein: AnsprQche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-20 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-20 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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zu Punkt 1 .. ,. L 

Der Prozentsatz spharischer Zellen war auf Seite 9, Zeile 3 - 7 der ursprunghchen 
Offenbarung auf die Zahl der Zellen bezogen. Dieser Bezug fehlt im neuen Anspruch 1. 

SU Punkt V. 
Zitierte Dokumente 

D1: GB-A-1 104 467 (CELANESE CORP) 28. Februar 1968 (1968-02-28) 

D2: EP-A-0 308 835 (ICI AMERICA INC) 29. Marz 1989 (1989-03-29) 

D3: DATABASE WPI Section Ch, Week 199524 Derwent Publications Ltd., London, 

GB; Class A32, AN 1 995-1 82492 XP002269746 & JP 07 100858 A (ASAHI 

KASEI KOGYO KK) 1 8. April 1 995 (1 995-04-1 8) 
D4- DATABASE WPI Section Ch, Week 200248 Derwent Publications Ltd., London, 

GB; Class A25, AN 2002-4481 80 XP002269747 & JP 2002 096348 A (ASAHI 

KASEI KOGYO KK) 2. April 2002 (2002-04-02) 
D5: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 2002, Nr. 08, 5. August 2002 (2002-08-05) 

& JP 2002 106683 A (ASAHI KASEI CORP), 10. April 2002 (2002-04-10) 
D6: SHIEH, YEONG-TARNG, ET AL.: "Interaction of Supercritical Carbon Dioxide 

with Polymers. I. Crystalline Polymers" JOURNAL OF APPLIED POLYMER 

SCIENCE, Bd. 59, Nr. 4, 1996, Seiten 695-705, XP002269745 
D7: EP-A-1 008 637 (NITTO DENKO CORP) 14. Juni 2000 (2000-06-14) 

Neuheit (Artikel 33(2) PCT) 

D1 (Beispiel 4) offenbart ein zellulares Oxymethylencopolymer mit einer ZellengroBe 
von 25 - 2500 Mikrometem (0.0001 - 0.1 inch) und einer Dichte von 0.3 - 1.35 g/ml. Das 
zellulare Produkt wird hergestellt, indem dem Copolymer Stickstoff bei 200°C und 7.14 
bar (100 pounds per square inch) zugesetzt wird und die so erhaltene Schmelze in eine 
Form gefullt wird. Die erhaltenen Artikel werden als Larmdammmaterial eingesetzt 
(Seite 3, Zeile 67 - 68). 

Poren enthaltende Polyacetale, die zusatzlich ein Metall umf assen, sind aus D2 
bekannt (Seite 3, Zeile 23 und 41 sowie Seite 4, Zeile 20 - 21). 

D3 offenbart einen Formkorper aus geschaumtem Polyacetal mit unterschiedlicher 
Dicke. Der Formkorper wird in Autos verwendet. Die Herstellung erfolgt durch Zusetzen 
von Stickstoff bei 120°C und einem Druck von 30 kgf/cm 2 . 

D4 und D5 offenbaren einen Formkorper aus geschaumtem Polyacetal, der in der 
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Automobilindustrie verwendet wird. Die Herstellung erfolgt dergestalt, daB Kohlendioxid 
in dem Polyacetal gelost wird, eine Form mit der so erhaltenen Mischung gefullt wird 
und die derart hergestellte Mischung geschaumt wird. 

In keinem der obigen Dokumente wird ein Dickenunterschied des geschaumten 
Formkorpers von mindestens 1 mm offenbart. Somit ist der Gegenstand aller 
AnsprQche neu gegenuber D1 - D5. 

D6 offenbart die Behandlung von u. a. Polyoxymethylen mit superkritischem 
Kohlendioxid. Die Herstellung von geschaumtem Polyoxymethylen oder der 
anspruchsgemaBe Dickenunterschied wird jedoch nicht offenbart. 

D7 offenbart mit superkritischem Kohlendioxid geschaumte Klebstoffe. Geschaumte 
Polyacetale oder der anspruchsgemaBe Dickenunterschied werden nicht offenbart. 

Somit ist der Gegenstand aller Anspriiche neu gegenuber D6 und D7. 

Der guten Ordnung halber wird darauf hingewiesen, daB die anspruchsgemaBen 
Verfahrensschritte zumindest bereits in D1 (Beispiel 4) sowie D6 (Seite 697, Absatz 
"Supercritical Carbon Dioxide Treatment and Testing Procedures 0 ) offenbart sind. Die 
durch das in diesen Dokumenten beschriebene Verfahren erhaltenen Produkte mussen 
somit die anspruchsgemaBe Zellenmorphologie aufweisen. Diese Morphologie kann 
daher nicht als Unterscheidungsmerkmal aufgefaBt werden. - 

Erf inderische Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT) 

Wie oben ausgefuhrt, liegt der einzige Unterschied zwischen dem 
Anspruchsgegenstand und der Offenbarung der D1 - D5 darin, daB der 
anspruchsgemaBe Formkorper Wanddickenunterschiede von mindestens 1 mm 
aufweist. 

Vom Anmelder angegebene oder in^der Anmeldung genannte gegenuber dem z'rtierten 
Stand der Technik vorhandene Vorteile konnen nur dann zur Stutzung der 
erfinderischen Tatigkeit herangezogen werden, wenn 

(i) sie durch experimentelle Beweismittel gestiitzt sind und 

(ii) wenn aus diesen Beweismitteln hervorgeht, daB dieser Vorteil aus dem 
Unterscheidungsmerkmal resultiert. 

Im vorliegenden Fall fehlt jeglicher Nachweis, daB ein solcher Vorteil in uberraschender 
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Weise gegenuber D1 - D5 durch die Wanddickendifferenz erzielt wird. Die obigen 
Bedingungen (i) und (ii) sind somit nicht erfullt. Folglich mangelt es dem Gegenstand 
aller Anspruche an erfinderischer Tatigkeit gegenuber jedem der Dokumente D1 - D5. 
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Formkorper enthaltend Polyacetal mit Wanddickenunterschieden und 
mikrozellulSrer Struktur. der bessere mechanische Eigenschaften und/oder 
chemische Bestandigkeit aufweist als ein enteprechender massiver 
FormkOrper, wobei die Differenz zwlschen dessen minimaler Wanddicke und 
dessen maximaier Wanddicke mindestens 1 mm betragt und wobei die 
mikrozelluiare Struktur aus mindestens 70% spharischen Zellen besteht/ 
wobei der Begriff sphaiisch alle Zellen umfasst bei denen das Verhaltnis der 
grOBten Ausdehnung zur geringsten Ausdehnung der Zellen gemessen durch 
den Schwerpunkt der jeweiligen Zelie maximal 4 betragt 

Formkorper gemau Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die 
mikrozellulSre Struktur eine ZellgrOBe im Bereich von 1 bis 100 \im aufweist 

Formkorper gemaB Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zur 
Herstellung des FormkOrpers efngesetzte Formmasse mindestens 40 Gew.-% 
Polyacetal enthalt 



FormkOrper gema& einem oder mehreren der vorhergehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Formkorper eine Dichte im Bereich von 1,0 
g/cm 3 bis 1 .6 g/cm 3 aufweist 

FormkSrper gemaB einem Oder mehreren der vorhergehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Formkflrper eine um 2 bis 50 % geringere 
Dichte als die zur Herstellung des FormkOrpers verwendete Formmasse 



FormkSrper gemaB einem oder mehreren der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der FormkOrper ein Oberdrehmoment von 
mindestens 7,8 Nm aufweist 
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Formkorper gemSB einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprtlche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Formkorper ein Einschraubdrehmoment 
von mlndestens 2,5 Nm aufweist 

» 

Formkerper gemali einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Formkarper keine Spannungsrlsse 
[nnerhalb von 10 Minuten nach 5 Minuten Tauchen in eine 50%ige • 
Schwefelsaure aufweist. 

Formkorper gemali einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Polyacetal ein Copolymer ist. 

Formkorper gemSft einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprflche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Formkorper Metall umfasst 

Formkarper gemafi einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Formkorper scharfe Ecken, Kanten. 
Rippen, Stege, Schraubdome, Schnapphaken und/oder Filmscharniere 
aufweist. 

Formkerper gemSB einem oder. mehreren der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Formkflrper mlndestens einen Durchbruch 
aufweist 

FormkSrper gemafi Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet dass die 
Durchbrtlche eine Fiache von mindestens 1 mm 2 aulweisen, bezogen auf die 
Sumrne der Fiache aller DurchbrGche. 

Formkarper gemafi einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Formkerper eine mitHere Wanddicke im 
Bereich von 0,1 bis 100 mm aufweist 
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1 5. Formkdrper gemaQ. einem oder mehreren der vorhergehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Differenz zwischen dessen minimaler 
Wanddicke und dessen maxImalerWanddicke mindestens 3 mm betragt. 

5 16. Verfahren zur Herstellung von Formkdrpern gemaH einerrj Oder mehreren der 
vorheigehenden AnsprQche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet. dass eine 
homogene, Polyaceta) umfassende Schmelze erzeugt wird, bis zu 30 Gew.-% 
eines Fluids in der Polyaceta! umfassenden Schmelze gelOst wlrd. das sich bel 
den Plasttfizlerbedingungen uber dem kritlschen Punkt befindet, und die 

io MischungineineSpritzguBtbrmgefQHtwird. 

17. Verfahren gemall Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Menge des 
Fluids so gewahlt wird. daB die Vlskositat der Polyacetal umfassenden 
Schmelze mlt geiastem Fluid bei gleicherTemperatur und Scherung bis zu 
15 60% unter der Vlskositat der reinen Polyacetal umfassenden Schmelze liegt. 



1 8. Verfahren gemSB Anspnjch 1 6 oder 1 7, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Schlielidruck der Spritzguliform im Berelch von 500 N (0,05 tfcm2) bis 10.000 
N (1 t/cm2) liegt und/oder hechstens 30% des bei Verwendung einer reinen 
20 Polyacetal umfassenden Schmelze verwendeten SchliefSdrucks betragt 

ig. Verfahren gemaB Anspruch 1 6, 1 7 oder 1 8. dadurch gekennzeichnet, dass als 
Fluid Stickstoff oder Kohlendioxid eingesetzt werden. 

25 20. Verwendung eines Formkerpers gemaB einem oder mehreren der AnsprQche 1 
bis 15 im Automobilbau, In der Bauwlrtschaft und im Sanitarberelch. 



BEST AVAILABLE COPY 




PATENT COOPERATION TREAT 

PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



PCT7EP2003/009907 

iiDiiiiniiiHi 



Applicant's or agent's file reference 
2002/G016 


FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International 

Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/4 1 6) 


International application No. 

PCT/EP2003/009907 


International filing date {day/month/year) 
06 September 2003 (06.09.2003) 


Priority date {day/month/year) 
10 September 2002 (10.09.2002) 



C08L 59/00 



Applicant — 

TICONA GMBH 

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
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70. 16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 

These annexes consist of a total of 3 sheets, 

3. This report contains indications relating to the following items: 
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Basis of the report 


II 
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Priority 


III 


□ 


Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 


IV 


□ 


Lack of unity of invention 


V 




Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 7 


VI 
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Certain documents cited 


VII 
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Certain defects in the international application 


VIII 


□ 


Certain observations on the international application 
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I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
| the international application as originally filed 
the description: 



1-15 



pages 
pages 



, as originally filed 

, filed with the demand 



, filed with the letter of 



the claims: 
pages 



pages 
pages 



, as originally filed 

_ , as amended (together with any statement under Article 19 
, filed with the demand 



1-20 



filed with the letter of 09 September 2004 (09.09.2004) 



□ 



the drawings: 
pages 



, as originally filed 

, filed with the demand 



filed with the letter of 



I I the sequence listing part of the description: 

pages 

pages 



, as originally filed 

_, filed with the demand 



filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is* 

□ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 

□ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

□ contained in the international application in written form. 

□ filed together with the international application in computer readable form. 

□ furnished subsequently to this Authority in written form. 

□ 

furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 

The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ 

the description, pages 

the claims, Nos. 

the drawings, sheets/fig 



5 n This rep0rt has been estaolisned 88 if ( some of ) toe amendments had not been made, since they have been considered to go 
— beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments {Rule 70 16 
and 70.17). 1 

**Any replacement slieet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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I. Basis of the report 



1. This report has been drawn on the basis o: 
under Article J 4 are referred to in this report as 



if (Replacement slieets which have beenjurnished to tiie receiving Office in response to an invitation 
"originallyfiled" and are not annexed to tiie report since they do not contain amendments.): 



.6... 



On page 9, lines 3 to 7 of the original disclosure, 
the percentage of spherical cells was related to 
the number of cells. This reference is missing in 
the new claim 1. 
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Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 


1. 


Statement 








Novelty (N) 


Claims 1-2 0 YES 






Claims 


NO 




Inventive step (IS) 


Claims 


YES 






Claims 1-20 . NO 




Industrial applicability (IA) Claims 1-20 y^ s 






Claims 


NO 
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Citations and explanations 
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D7: EP-A-1 008 637 (NITTO DENKO CORP) 14 June 2000 
(2000-06-14) 

Novelty (PCT Article 33(2)) 

Dl (example 4) discloses a cellular oxymethylene 
copolymer with a cell size of 25 to 250 0 micrometers 
(0.0001 to 0.1 inch) and a thickness of 0.3 to 
1.35 g/ml. The cellular product is produced by 
adding nitrogen to the copolymer at 200 °C and 7.14 
bar (10 0 pounds per square inch) , the melt thus 
obtained then being transferred to a mould. The 
articles produced are used as sound insulating 
material (page 3, lines 67 and 68) . 

Porous polyacetals that also include a metal are 
known from D2 (page 3, lines 23 and 41 and page 4, 
lines 20 and 21) . 

D3 discloses a moulded part that consists of foamed 
polyacetal and is of varying thickness. The moulded 
part is used in automobiles. The moulded body is 
produced by adding nitrogen at 120 °C and under a 
pressure of 3 0 kgf/cm 2 . 

D4 and D5 disclose moulded parts that are made of 
foamed polyacetal and are used in the automobile 
industry. The parts are produced by dissolving 
carbon dioxide in the polyacetal, filling a mould 
with the mixture thus obtained and foaming the 
mixture thus produced. 

None of the above documents discloses a difference 
in the thickness of the foamed moulded body of at 
least 1 mm. The subject matter of all the claims is 
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thus novel over Dl to D5 . 

D6 discloses treatment of, inter alia, 
polyoxymethylene with supercritical carbon dioxide. 
D6 does not, however, disclose the production of 
foamed polyoxymethylene or the claimed difference in 
thickness . 

D7 discloses adhesives foamed with supercritical 
carbon dioxide. D7 does not disclose foamed 
polyacetals or the claimed difference in thickness. 

The subject matter of all the claims is thus novel 
over D6 and D7 . 

For the sake of procedure, it is pointed out that 
the claimed method steps are at least already 
disclosed in Dl (example 4) and D6 (page 697, 
paragraph entitled "Supercritical Carbon Dioxide 
Treatment and Testing Procedures") . The products 
obtained using the methods described in those 
documents must therefore have the claimed cell 
morphology. Consequently, that morphology cannot be 
considered a distinguishing feature. 

Inventive step (PCT Article 33(3)) 

As stated above, the only difference between the 
subject matter of the application and the 
disclosures of Dl to D5 is that the claimed moulded 
part has variations in wall thickness of at least 
1 mm. 

Any advantages over the cited prior art indicated by 
the applicant or specifi ed in the application can be 
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used to support an inventive step only if : 

(i) they are supported by experimental evidence; 

(ii) the evidence shows that the advantage is a 
result of the distinguishing feature. 

In the present case, there is nothing to prove that 
such an advantage over Dl to D5 is surprisingly 
achieved as a result of the difference in wall 
thickness. Conditions (i) and (ii) above are 
therefore not satisfied. Consequently, the subject 
matter of all the claims lacks inventive step in 
relation to each of documents Dl to D5 . 
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